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HAMBURG, 25. September 2002 



Ahdeckmaisse. Verfahren imd Voirichtung zur Herstellmig einer Isdlienmg 
von zu behapdelnder Zahnsubstanz und eines Schutzes des umgebenden 
Zahnfleisches xmd/oder benachbarter Zahne 

Die Erfindung betriflft eine Abdeckmasse, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur 
Herstellimg einer Isolierung von zu behandebider Zahnsubstanz und eines Schutzes 
des umgebenden Zahnfleisches und/oder benachbarter Zahne. 

Bei einigen zahnSTZtlichen Behandlungsverfahren werden im Mund aggressive chemi- 
sche Substanzen eingesetzt, die VerStzungen an der Mundschleimhaut hervorrufen 
kannen. Dazu zahlen die Saure-Atz-Technik im Rahmen einer FuUungslegung mit 
einem Komposit und das Bleichen mit hochprozentigen PeroxidprSparaten beim 
Zahnarzt (in office bleaching). Bei der Saure-Atz-Technik wird der Zahnschmelz 
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innerhalb einer praparierten Zahnkavitat zur Verbesserung der AdhSsion vor dem 
Auftragen eines Primers und/oder Bondings mit einer hochkonzentrierten, iiblicher- 
weise etwa 35 Gew.-%igen Phosphorsaure behandelt. Dabei laBt man die Phosphor- 
sfturelSsung oder das Phosphorsauregel fur ca. 30 Sekunden auf den Zahnschmelz 
einwirken. Insbesondere bei Piaparationen, deren RSnder nahe am Zahnfleisch oder 
einem Nachbarzahn liegen, ist ein Schutz dieser Gewebe vor dem Atzmittel notwen- 
dig. Es besteht femer der Wunsch, den behandelten Zahn oder gleich mehrere Zahne 
gegentiber dem umgebenden Gewebe des Mundraums flflssigkeitsdicbt abzuschirmen, 
um beispielsweise den Zutritt von Blut oder Speichel zum behandelten Zahn zu ver- 
hindem. 

Bei der „in office" Bleichiherapie werdaa zum Aufhellen der ZShne Bleichmittel mit 
einem Gehalt von bis zu 35 Gew.-% WasserstojB^eroxid direkt auf die Zahnober- 
fiachen aufgetragen. Insbesondere bei der Aufhellur^ vitaler ZSbne wild das Bleich- 
mittel auf die auBeren Zahnoberflachen bis nahe an den Zahnfleischsaum heran appli- 
ziert. Um VerStzungen vorzubeugen, ist auch hier eine schtttzende Abdeckung der 
Mundschleimhaut unumgSnglich. 

Eine MOgUchkeit der Abschirmung besteht in der Verwendung eines Spanntuchs aus 
Gummi, das als Kofferdam bezeichnet wird. Dabei muB der Zahnarzt das Tuch an den 
passenden Stellen perforieren und Locher entsprechender GrSBe in das Tuch stanzen, 
durch die anschUefiend die zu behandelnden ZShne hindurch gesteckt werden. Bei un- 
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passender Lochgrofie oder an Einfallstellen an der Zahnoberflache besteht haufig das 
Problem, dass das Spanntuch nicht genau oder nicht stranmi genug entlang des Zahn- 
fleischsaums sitzt und abdiehtet und datnit die Mundschleimhaut nicht ansreichend 
schlttzt. Das Legen eines Kofferdams wird von vielen ZahnSrzten als zu aufwSndig 
und umstandlich angesehen. Es besteht die Gefahr, dass das Gmnmi beim Spannen 
Oder wahrend der Behandlung reifit oder sich lost Hierbei geht die isolierende Wir- 
kung des Kofferdams verloren und die auf der AuBenseite des Gummituchs befind- 
lichen Stoffe konnen in die MundhShle gelangen. Von den Patienten wird die sperrige 
Apparatur und das Befestigen des Gummis an den Zahnhalsen als unangenehm 
empfunden. 

In der US-6305936 werden Zusammensetzungen und Verfahren angegeben, die die 
oben benamiten Nachteile der Kofferdamtechnik bei dem Abdichten von Weichge- 
webeteilen im Mundinnenraum ilberwinden sollen. In der Patentschrifl wird ein poly- 
merisierbares Material geschfitzt, das wenigstens ein Monomer, ein Hartungsmittel 
und wenigstens eine weitere Verbindung umfafit Bei den Zusammensetzungen han- 
delt es sich um herkSramliche, lichthartende Acrylatsysteme, die zur Anwendung auf 
Weichgewebe erheblich modijBziert werden mtlssen. Da die durch Belichtung initiierte 
radikalische Polymerisation von Acrylaten bei der Vemetzung eine groBe Warme- 
menge jfreisetzt, muss bei einer Anwendung dieser Systeme auf Mundweichgewebe, 
Avie beispielsweise dem Zahnfleisch, ein nichtreaktives Additiv wie Mineralol oder 
Polyol der Mischung zugesetzt werden, imi sicherzustellen, daB das Gewebe des Pa- 
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tienten keine Verbremnjngen erleidet Der Zusatz eines Weichmachers ist zudem des- 
halb notwendig, urn die Vemetzungsdichte des Aaylats zu reduzieren und so ge- 
wahrleisten zu konnen, dass das polymerisierte Material nach der Behandlung wieder 
vom Gewebe entfemt werden kam. Zxisatzlich soil durch Beigabe eines reflektieren- 
den Materials wie beispielsweise Glimmer ein Teil der durch die Polymerisations- 
lampe in die Mischung eingestrahlte Energie reflektiert werden, um so einen Beitrag 
zur Reduzierung der in der Mischung resultierenden Warmeenergie zu leisten. 

Des weiteren wird in der Patentschrifl die Zugabe eines Verdickungsmittels wie bei- 
spielsweise Xanthan, Cellulosederivat, Carboxypolymethylen, Polyethylenoxid oder 
hochmolekulares Polypropylenglykol zur polymerisierbaren Masse empfohlen, um ihr 
mukoadhSsive Eigenschaften zu verleihen. 

Man sieht, dass nur ein auBergewahnlich hoher Aufwand in der Modifizierung des 
Acrylatsystems imstande ist, eine Formulierung zustande zu bringen, die den grobsten 
BCriterien zur Anwendung der Rezeptur atif Weichgewebe entspricht. Weiterhin 
auBerst nachteilig an der Erfindung ist der Umstand, daB durch Einsatz eines Weich- 
machers versucht wird, den Grad der Polymerisation wesentlich abzusenken. Ein re- 
duzierter Polymerisationsgrad ermoglicht das Vorliegen entweder freier Monomere 
Oder von entsprechenden oligomeren Struktureinheiten geringeren Molekulargewichts. 
Es ist bekannt, dass polymere Verbindimgen mit einem Molekulargewicht von weni- 
ger als 1000 g/mol leicht biologische Membranen passieren und bioakkumulieren 
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(J.H.Hainilton, R.Sutclifife, Ecological Assessment of Polymers, 1996, Seite 274) . Im 
Falle der stark toxischen Acrylatkomponenten bis-GMA oder HEMA soUte ein ver- 
minderter Polymerisationsgrad dementsprechend zu zytotoxischen Problemen bei 
Anwendung der Erfindung fiihren. Ein weiterer Nachteil ist die zeitaufwendige An- 
wendung durch Bestrahlung mit einer Polymerisationslampe. Hierbei muB, Stuck fur 
Stuck, je nach Breite des Lichtaustrittsfensters 20 Sek. pro Stack polymerisiert wer- 
den. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Abdeckmasse, ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zur Herstellung einer Isolierung von zu behandelnder Zahn- 
substanz imd eines Schutzes des umgebenden Zahnfleisches und/oder benachbarter 
Zahne vor dentalen Behandlungsmitteln zur Verfugung zu stellen, die gegentlber dem 
Stand der Technik schneller applizierbar, bequemer und weniger toxisch in der An- 
wetidung ist. 

Die Aufgabe wird durch eine Abdeckmasse gemaB Anspruch 1, ein Verfahren gemSB 
Anspruch 10 und eine Vorrichtung gemaB Anspruch 14 gelQst. Vorteilhafte Ausge- 
staltungen der Erfindung sind in den Unteransprttchen angegeben. 

Es wurde gefimden, dass bei Umgebungstemperatur selbsthSrtende Systeme, die zu 
einem elastomeren Material ausharten, die gestellte Aufgabe sehr gut erftlllen. Bevor- 
zugt handelt es sich dabei lun Systeme, die direkt vor dem und/oder beim Applizieren 
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aus mehreren Komponenten, bevorzugt aus zwei Komponenten, zu einer homogenen 
Masse gemischt werden. Als Umgebungstemperatur ist hier der Bereich zwischen 
iiblicher Raumtemperatur (15-25''C) und Mundtemperatur (ca. 37°C) zu verstehen. 
Die AushSrtung startet erjBndungsgemaB in diesem Temperaturbereich spontan direkt 
nach dem Mischen der Komponenten, ohne dass zusatzliche Energiezufuhr durch 
Licht Oder Wfinne notwendig ist. 

Als besonders geeignet stellte sich die Substanzklasse der sogenannten ,Jcaltharten- 
den", additionsvemetzenden Silikone (RTV-2 A-Silikone) heraus. Das Material wird 
bevorzugt als Paste im Mund aufgetragen und geht durch die Vemetzung von einer 
streichfahigen Konsistenz in den gummielastischen Zustand iiber. Das vemetzte Mate- 
rial haftet tiberraschenderweise am Zahnfleisch und kann aufgrund seines elastomeren 
Charakters nach der Behandlxmg in einem Stack leicht von der Unterlage abgezogen 
und aus dem Mund entfemt werden. Die fur den erfinderischen Zweck ausgezeichnete 
Zahnfleischhaftung des Silikons, die schon bei relativer Trockenlegung des Weich- 
gewebes nur mit Hilfe von WatteroUe und LuftblSser beobachtet wurde, stellt einen 
vollig xmerwarteten Befund dar, da eine ausgepragt starke Hydrophobie eine allge- 
meine imd kennzeichnende Bigenschaft der Silikone ist. Unter starker Hydrophobie 
versteht man den Effekt, dass Wasser in fltissiger Phase die Phasengrenzflache SiU- 
kon/ Lxift nicht oder nur relativ wenig benetzt. Da das Zahnfleisch, wie alle anderen 
Weichgewebeteile des Mundinnenraums, peraianent mit einem charakteristischen 
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Feuchtigkeitsfilm tiberzogen sind, soUte man erwarten, dass ein hydrophobes Material 
aufgrund fehlender Benetzung keinerlei Hafhing auf dem Weichgewebe zeigt. 

Die Hydrophobie der ausgeharteten OberflSchen der Silikone unterstutzt die abdich- 
tende und abdeckende Wirkung gegenuber den tiblichen hydrophilen Behandlungs- 
mittehi wie Bleich- und Atzmittehi. Oberdies sind sie geschmacks- nnd geruchs- 
neiitral, physiologisch unbedenklich \md auf sehr kurze Abbindezeiten einstellbar. Sie 
zeigen im Gegensatz zu den Acrylaten, der Substaiazklasse aus dem Stand der Tech- 
nik, keine nennenswerte Exolhermie wahrend der Hartung imd keinen messbaren 
Dimensionsschwund. 

Weitere geeignete Substanzklassen als Abdeckmasse zur Herstellung einer Isolierung 
von zu behandebider Zahnsubstanz und eines Schutzes des umgebenden Zahnfleisches 
und/oder benachbarter ZShne vor dentalen Behandlxmgsmittehi stellen die kondensa- 
tionsvemetzenden Silikone (C-Silikone) und Polyethermaterialien, wie sie in der DE 
4306997 beschrieben sind, dar. 

Das Mischen der Komponenten eifolgt entweder manuell auf einem Mischblock mit 
einem Spatel oder vorzugsweise automatisch mit Hilfe eines Kartuschensystems mit 
statischem Mischrohr zur Direktapplikation. Bel der bevorzugt eingesetzten Di- 
rektapplikation der Silikonmassen mtissen die beiden Komponenten zunSchst in eine 
Doppelkammerkartusche abgefiiUt werden. Die Applikation erfolgt daim durch Aus- 
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pressen der Fasten aus der Doppelkammerkartusche mit Hilfe eines Doppelstempels 
durch eine statische Mischkaniile auf das zu schutzende Gewebe des Mundinnen- 
raums. Eine unterschiedliche Einfarbung der beiden ungemischten Ausgangsmassen 
erlaubt nach dem Durchgang der Fasten durch die Mischkaniile anhand des residtie- 
renden Farbtons die Homogenitat der Mischxmg zu ttberpriifen. Die chemische Har- 
tung beginnt direkt nach dem Auftrag der Fasten auf das Gewebe und ist innerhalb 
kurzer Zeit abgeschlossen. 

Das Mischungsverhaltnis der beiden Komponenten kann zwischen 1:10 und 10:1 be- 
tragen und liegt bevorzugt zwischen 1:4 und 4:1 und besonders bevorzugt zwischen 
2:1 und 1:2. 

Werden die erfindungsgemaBen Abdeckmassen in einer Doppelkammerkartusche mit 
statischer MischkantUe zur substanzundurchlSssigen Abdeckung von Zahn und/oder 
Zahnfleisch im Mundiimenraxmi eingesetzt, so zeigen sich die vorteilhaften Eigen- 
schaften dieses Anwendungsverfahrens: 

Aufgrund ihrer einstellbaren rheologischen Eigenschaflen sind diese leicht und punkt- 
genau applizierbar, sie zeigen ein gutes Anfliefiverhalten imd sorgen so flit eine gate 
Abdichtung, insbesondere am Zahnfleischsaum (Zahnhals, Papillen). Konsistenz und 
ausreichend lange Verarbeitungszeit ermSgUchen Korrekturen wShrend des Auftrags 
der Fasten xmd gewahrleisten, dass das Material wShrend der Applikation nicht bereits 
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in der Mischkaniile aushartet. Nach dem Auftragen erfolgt eine rasche Aushartung im 
Mund, so dass direkt nach der Applikation mit der weiteren Behandlung fortgefahren 
werden kann, ohne dass zwischendiirch eine Wartezeit oder ein zusatzlicher Arbeits- 
schritt wie eine LichthSrtung notwendig wSren. 

Bei den additionsvemetzenden Silikonen erfolgt die Hartung in der Regel durch eine 
platinkatalysierte Additionsreaktion von SiH-funktionellen Polysiloxanen an Poly- 
siloxane mit ungesattigten Kohlenwasserstofifgruppen, in der Regel Yinyl- oder Allyl- 
gruppen. Die Silikonmassen werden ublicherweise als Zweikomponentensystem zum 
Einsatz gebracht Der Aufbau der einzelnen Komponenten erfolgt in einer Weise, dass 
jede Komponente fOr sich nicht-reaktiv und somit stabil ist. Die Lagerstabilitfit der 
Silikonmassen wird hierbei durch eine Trennung von SiH funktionellem Polysiloxan 
imd Platinkatalysator gewahrleistet. In der Regel enthalt die eine Komponente ein 
vinylfunktionelles Polydimethylsiloxan, Fiillstoff und ein SiH-fiinktionelles Poly- 
dimethylsiloxan, wahrend die andere Komponente ebenfalls ein vinylfunktionelles 
Polydimethylsiloxan, Ftlllstoff und einen Platinkatalysator enthalt. Ober die FuUstofif- 
gehalte und tiber die Viskositaten der eingesetzten Polysiloxane laBt sich die Fliefl- 
fahigkeit der Fasten steuem. Bei der Verwendxmg eines Kiirtuschensystems zum 
automatischen Dosieren vind Mischen der Komponenten ist auf eine gute Auspress- 
barkeit imd Mischbarkeit der Komponenten zu achten, was vorteilhaft durch Shnliche 
Viskositaten der Polysiloxaimiischxmgen und Shnliche Ftlllstoflfgehalte in den Kompo- 
nenten erreicht werden kann. ZusatzUch kOnnen Thixotropierungsmittel, Pigmente, 
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Farbstoffe, Weichmacher, Stabilisatoren, Emxilgatoren, Hydrophilierungsmittel, Re- 
aktionsverz6gerer, WasserstofiFabsorber oder Hafbnittel als Additive eingesetzt wer- 
den. Die in den Zusammensetzungen eingesetzten FtillstofFe kOnnen saugf§hige 
Eigenschaften (wie Kieselgur, Zeolithe, Kalziumkarbonat), materialverstarkende 
Eigenscliafiten (BCieselsSuren) oder materialnichtverstarkende Eigenschaften (Qxiaiz, 
Cristobalit, Aluminiumoxid, Zinkoxid) aufweisen. Thixotropierungsmittel wie pyro- 
gene KieselsSuren, polymere Polyalkylenoxide oder Cellulosederivate steuem die 
Standfestigkeit der Mischung, wShrend Weichmacher (u.a. ParafBuae, Talg, Wachs), 
Stabilisatoren, Emulgatoren und Tenside filr die richtigen Handhabungs- und Stabili- 
tatseigenschaflen sorgen kdnnen. Hydrophilierungsmittel sorgen fiir eine bessere Be- 
netzbarkeit der Mischung auf dem feuchten Weichgewebe des Miindes und rufen ein 
besseres FlieBvarhalten der Fasten hervor. Geeignete Additive sind ethoxylierte 
Fettalkohole sowie die Ester oder Ether geeigneter Polyalkylenglykole. 

Die vinylfunktionellen Polydimethylsiloxane sind bevorzugt linear aufgebaut und wei- 
sen Endgruppen aus Dimethylvinylsiloxaneinheiten auf. Soil ein hoher Vemetzungs- 
grad erreicht werden, sollten Verbindungen eingesetzt werden, die mehr als 2 Vinyl- 
gruppen pro MolekQl aufweisen, wobei die Vinylgmppen dann auch ttber das Mole- 
kQlgertist verteilt sein kSimen. Der Vemetzer ist ein Organohydrogenpolysiloxan mit 
mindestens drei SiH-Gruppen pro MolekCil. ZusStzlich kSnnen auch Organohydrogen- 
polysiloxane mit zwei SiH-Gruppen pro Molekul als sogenannte KettenverlSngerer zur 
Beeinflussung des AushSiteverhaltens und der mechanischen Festigikeit eingesetzt 
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werden. Die MengenverhSltnisse von vinylfunktionellem Polydimethylsiloxan zu dem 
Organohydrogensiloxan werden in der Regel so gewShlt, dass pro Mol an ungesSttig- 
ter Gruppe 1 bis 3 Mol an SiH-Einheiten zur VerfUgung stehen. 

Der eingesetzte Katalysator muss die Reaktion zwischen der SiH-Gruppe und dem 
Vinylsiloxan katalysieren. Es ist bekannt, zu diesem Zwecke Verbindungen des Platins 
Oder Palladiums einzusetzm. Bin vielfech benutzter Katalysator ist ein Platinkomplex, 
der aus Hexachloroplatinsaure durch Reduktion mit Tetramethyldivinyldisiloxan her- 
gestellt wild und in einer Menge von 4 bis 400 ppm, bevorzugt zwischen 20 und 50 
ppm berechnet als elementares Platin und bezogen auf das Gesamtgewicht der 
Mischung, eingesetzt wird. 

Beispiel 

Komponente 1 (Basispaste): 

23 Telle eines vinylendgestoppten Polydimethylsiloxans mit einer Viskositat von 1000 
mPas, 3 Telle eines SiH-gruppenhaltigen Polydimethylsiloxans mit einem SiH-Gehalt 
von 4,2 mmol/g, 4 Telle einer oberflSchenbehandelten pyrogenen KieselsSure (Aerosil 
R 972, Degussa AG) und 0,1 Telle eines gelben Farbpigments (Sicomet SIO, BASF) 
werden in einem Kneter homogen gemischt. 

Komponente 2 (Katalysatorpaste): 

.../12 




-12- 

26 Teile eines vinylendgestoppten Polydimethylsiloxans mit einer Viskositat von 1000 
mPas, 0,15 Teile einer Losung eines Komplexes aus Platin und Divinyldimethyl- 
siloxan, der 1,0 Gew-% Platin in einem vinylendgestoppten Polydimethylsiloxan mit 
einer Viskositat von 1000 mPas enthalt, 4 Teile einer oberflSchenbehandelten pyroge- 
nen Kieselsaure (Aerosil R 972, Degussa AG) und 0,1 Teile eines weiBen Farb- 
pigments (Titandioxid) werden in einem Kneter homogen vermischt 

Basis- und Katalysatorpaste werden jeweils in eine Kammer einer 5 ml-Doppelspritze 
mit einem Volumenverhaltnis von 1:1 (Mixpac Systems AG) blasenfrei geftillt. Die 
Applikation erfolgt nach Abhalten der Lippe des Patienten imd kurzer Trocknung des 
Applikationsfeldes mittels Luftblaser dvirch einen passenden Mischaufsatz direkt auf 
die Mundschleimhaut in der direkten Umgebung des Behandlungsfeldes- Die Paste 
tritt homogen gemischt aus dem Mischaufsatz in einer Konsistenz aus, die ein leicht- 
gSngiges Umspritzen des zu behandelnden Zahnes ermoglicht und ein Anfliefiver- 
halten zeigt, das eine sichere Abdichtung und Halt auf der Mundschleimhaut gewahr- 
leistet. Nach der kurzen AnflieBphase weist das Material eine Standfestigkeit auf, die 
ein Herunterlaufen oder Spreiten des Materials verhindert und eine punktgenaue 
Applikation ermoglicht. Das Abbindeverhalten ermSglicht bei einem zugigen Auftrag 
das fortlaufende Umspritzen einer ganzen Zahnreihe ohne Verstopfen der Misch- 
kanflle, wobei wahrend des Auftragens die Paste mit der Kaniilenspitze noch bewegt 
und leicht verstrichen werden kann. Die Aushartung erfolgt bei Mimdtemperatur etwa 
5 Sekunden nach dem Mischen und ist innerhalb von 10 Sekunden so weit fortge- 
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schritten, daB die Masse gummielastisch erstarrt ist und direkt mit der weiteren Be- 
handltmg begonnen werden kann. Nach der Behandlung iSBt sich das ausgehartete 
SUikon leicht in einem Stuck rttckstandsfirei entfemen. 
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Ansprtiche 

L Abdeckmasse zur HersteUung einer Isolienmg von zu behandelnder Zahnsubstanz 
imd eines Schutzes des umgebenden Zahnfleisches und/oder benachbarter Zahne 
vor dentalen Behandlungsmittebi, die bei Umgebungstemperatur im Mundraum 
selbsthartend vemetzt und ein elastomeres Material ergibt 




2. Abdeckmasse nach Anspruch 1, die dvirch Mischen eines Mehrkomponenten- 
systems hergesteUt wird, 

3. Abdeckmasse nach Ansprach 1, die durch Mischen eines Zweikomponenten- 
systems hergesteUt wird. 

4. Abdeckmasse nach Anspruch 1, die aus der Gmppe der A-Silikone ausgewahlt ist 

5. Abdeckmasse nach einem der Anspriiche 1 bis 4, die direkt nach dem Mischen bei 
der Applikation im Mund ein rheologisches AnflieBverhalten und innerhalb einer 
Sekunde nach der AppUkation eine solche Standfestigkeit aufweist, dass ein Her- 
unterlaufen oder Spreiten der applizierten Masse nicht auftritt. 
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6. Abdeckmasse nach einem der Ansprttche 1 bis 5, deren Vemetzung innerhalb von 
20 Sekunden nach dem Mischen der Komponenten beginnt tind die innerhalb von 
40 Sekunden nach dem Mischen der Komponenten so weit fortgeschritten ist, dass 
die Masse gummielastisch erstarrt ist. 

7. Abdeckmasse nach einem der Anspriiche 1 bis 6, deren Vemetzung innerhalb von 
10 Sekunden nach dem Mischen der Komponenten beginnt und die innerhalb von 
20 Sekunden nach dem Mischen der Komponenten so weit fortgeschritten ist, dass 
die Masse gummielastisch erstarrt ist. 

8. Abdeckmasse nach einem der Ansprttche 1 bis 7, deren Vemetzung innerhalb von 
5 Sekunden nach dem Mischen der Komponenten beginnt und die innerhalb von 
10 Sekunden nach dem Mischen der Komponenten so weit fortgeschritten ist, dass 
die Masse gummielastisch erstarrt ist. 

9. Abdeckmasse nach einem der Ansprttche 1 bis 8, die im vemetzten Zustand leicht 
in einem Stuck rttckstandsfrei aus dem Mund entfembar ist. 

10. Verfahren zur Herstellung einer Isolierung von zu behandelnder Zahnsubstanz und 
eines Schutzes des umgebenden Zahnfleisches und/oder benachbarter ZShne vor 
dentalen Behandlungsmitteln unter Verwendting einer Abdeckmasse gemaB einem 
der Ansprttche 1 bis 9. 
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1 1. Verfahren nach Anspruch 10, bei dem das Applikationsgebiet vor dem Auftragen 
der Abdeckmasse angetrocknet wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 1 1, bei dem die Komponenten vor dem imd/oder 
beim Applizieren der Abdeckmasse miteinander gemischt werden. 

13. Verfahren nach einem der Ansprttche 10 bis 12, bei dem die Abdeckmasse in 
fliefifShigem Zustand aufgetragen wird und nach dem Auflrag selbsthartend ver- 
netzt und ein elastomeres Material ergibt 



14. Vorrichtung zur Herstellung einer Isolierung von zu behandelnder Zahnsubstanz 
und eines Schutzes des imigebenden Zahnfleisches vmd/oder benachbarter Zahne 
vor dentalen Behandlungsmitteln, insbesondere unter Durchfuhrung des Ver- 
fahrens nach einem der Anspriiche 10 bis 13, mit einer Doppelkammerkartusche 
mit zwei Kammem, einer mit den Kammem verbundenen statischen Misch- 
einrichtung, einer von der statischen Mischeinrichtung gespeisten Auftrags- 
SfBaung, Kolben zum gleichzeitigen Auspressen des Inhalts der beiden Kammem 
durch die statische Mischeinrichtung und die AxiftragsSf&iiing und einer Masse 
gemSB einem der Anspriiche 1 bis 9, deren beide Komponenten in den beiden ver- 
schiedenen Kammem angeordnet sind. 
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ZusamTnenfMSung 

Abdeckmasse zur Herstellung einer Isolierung von zu behandelnder Zahnsubstanz und 
eines Schutzes des xmigebenden Zahnfleisches und/oder benachbarter Zahne vor den- 
talen Behandlungsmitteln, die bei Umgebungstempexatur im Mundraum selbsthartend 
vemetzt und ein elastomeres Material ergibt. 
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